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(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum drucklosen Bleichen von Zellulose enthaltenden Naturprodukten. 
vorzugswetse von Zapfen, Zweigen, Bucheckern u. a. zur Verwendung als Dekorationsbeiwerk fur Festartikel und 
Grabschmuck, mit 30%igem Wasserstoffperoxid und 25%igem Ammoniak als Aktivator. Die Erfindung bezweckt mit 
geringem technischem Aufwand ein Verfahren zum Bleichen zu finden. Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, die 
zeitliche und mengenmaSige Dosierung der bekannten Bleichmittelsysteme derart zu bemessen, daft bet optimalen 
Reaktionsbedlngungen unter Anpassung an das Eigenverhatten der Naturprodukte wahrend des Bleichvorgangs und 
des daraus resultierenden Bleicheffektes ein gewunschtes gestalterisches Aussehen entsteht. Dies wird dadurch 
erreicht, daS die zu bleichenden Naturprodukte in einem geschlossenen Reaktionsbehalter durch Vermischung von 
Ammoniak mit Wasserstoffperoxid einer ersten und einer weiteren chemischen Reaktion ausgesetzt warden. 
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1 . Verfahren zum drucklosen Bleichen von Zellulose enthaltenden Naturprodukten, vorzugsweise von 
Zapfen, Zweigen, Bucheckern u. a. zur Verwendung als Dekorationsbeiwerk fur Festartlkel und 
Grabschmuck, mit 30%igem Wasserstoffperoxid und 25%igem Ammoniak als Aktivator, dadurch 
gekennzeichnet, daB die zu bleichenden Naturprodukte 

a) in einem geschlossenen Reaktionsbehalter zunachst durch Vermischung von Ammoniak mit 
Wasserstoffperoxid im Masseverhaltnis 1 :20 bis 1 :30 in einer ersten Stufo von 1 5-20 min, wobei 
das Volumenverhaltnis von Bleichgut in Schuttvolumen zu Bleichmittel im Bereich von 1 :2,7 bis 
1 :3,0 eingestellt wird und danach 

b) durch Zusatz von weiteren 25-100 Masseanteilen in % an Wasserstoffperoxid bezogen auf die 
Mange der Reaktionsstufe a einer weiteren chemischen Reaktion von 30-50min uusgesetzt und 
anschlieBend luftgetrocknet werden. 

2. Verfahren zum drucklosen Bleichen nach Anspruch 1, dadurch gekennzelchnet, daS beim Bleichen 
von Kiefernzapfen ein Volumenverhaltnis von Bleichgut zu Bleichmittel von vorzgusweise 2,7:1 
eingestellt wird. 

Anwendungsgeblet der Erfindung 

Die Erfindung betrJfft ein Verfahren zum drucklosen Bleichen von Zellulose enthaltenden Noturprodukten, vorzugsweise von 
Zapfen, Zweigen, Bucheckern u.a. zur Verwendung als Dekorationsbeiwerk fur Festartikel und Grabschmuck, mit 30%igem 
Wasserstoffperoxid und 25%igem Ammoniak als Aktivator. 



Charakterlstlk der bekannten technlschen Ldsungen 

Der Gebrauoh bestimmter Festartikel, wie belspielsweise Tischschmuck in der Weihnachtszeit in Form von Adventskranzen, 
Kerzenstfinder und ahnliches aus traditionellen Naturprodukten durch Kauf aus der Blumonbinderbranche, wird immer mehr 
durch industrial! hergestellte Erzeugnisse ebgeldst. Oiese industrieil hergestellten Erzeugnisse kdnnen billiger hergestellt 
werden. Oiese Artikel haben den Vorteil, daB sie Qber Jahre immp- wieder verwendbar und bei Einsatz fur Grabschmuck ohne 
Umweltbelastung vernichtbar sind. Urn die Haltbarkeit zu gewahrleisten, werden diese konserviert bzw. fur ihre Verwendung 
vorbereitet. Dabei ist es bekannt, diese Naturprodukte durch Oberflachenschutz auch optisch ansehnlicher zu gestalten. 
Von Natur aus fallen die eingangs genannteri Produkte in unterschiedlichen dunklen Farbtonen an. Die Folge ist, daB keine 
abgestimmte einheitliche Gestultung dieser Festartikel moglfch ist. Es Ist aus der Mdbel- und Holzverarbeitungsindustrie 
allgemein bekannt Wasserstoffperoxid zum Aufhellen von Furnieren und Massivholz zu verwenden. Da Wasserstoffperoxid 
atlein in neutraler oder schwach saurer Losung keinen oder nur einen sehr geringen Bleicheffekt auf Holz hervorruft, wird in der 
Praxis mit alkalischen Bleichaktivatoren oder Holzbleichzusatzen gearbeitet. So ist es bekannt, als einfachen Dleichaktivator 
25%ige Ammoniakldsung zu verwenden, die mit 35%igen Wasserstoffperoxid im Verhaltnis H 2 0 2 zu Ammoniakldsung 10:1 
verarbeitet wird. 

Diese Mischung wird auf die zu bleichenden Fiachen mit Druckluftpistolen aufgespritzt und anschlieBend das Holz an der Luft 
oder in Trockenkammern getrocknet. Je nach dern gewunschten Bleichgrad oder der verwendeten Kotzart werden pro 
Quadratmeter zu bleichender FIBche uoterschiedliche Mengen eingesetzt. 

Die bekannten Verfahren zum Holzble Jhen sind in der mdbel- und holzverarbeitenden Industrie nicht optimal verwendbar. So ist 
es noch bekannt, die Holzbleiche mit Wasserstoffperoxid in Gegenwart von Formamid im neutralen bei alkalischen Medien 
vorzunehmen. Unabhangig von den bekannten Mischungsverhaltnissen werden die Komponenten auf das Holz gespritzt oder 
gestrichen (DE-AS 1792 21 1 ). Die Bleichdauer betragt bei diesem Verfahren in der Trockenkammer je nach Holzart und 
gewunschtem Bleicheffekt 1-30 Minuten, beim Abdunsten in der Atmosphere jedoch entsprechend langer. 
Die bekannten Verfahren durch Auftrag des Bleich mittols auf flachenformige zellulosehalti^e Materialien sind auf Naturprodukte 
zur Verwendung als Dekorationsbeiwerke, besonders Zapfen, nicht ubertragbar, da d:ase wahrend des Blelchvorganges ihre 
Gestalt verandern, und sich dabei fur die Aufnahme des Bleichmittels teilweise sperren. Diese Erscheinung fuhrt bei den 
genannten Naturprodukten zu keinem dekorativen Bleicheffekt. 



Ziel der Erfindung 

Die Erfindung bezweckt mit geringem technischen Aufwand ein Verfahren zum Bleichen dieser, als dekorativos Beiwerk zur 
Verwendung kommenden Naturprodukte zu findon. 



Darlegung des Wesens der Erfindung 

Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, die zeitfiche und mengenmilQige Dosierurig der bekannten Bleichmittelsysteme derart zu 
bemessen, daft bei otptimalen Reaktionsbedingungen unter Anpassung an das Eigenverhalten der Naturprodukte wahrend des 
Bleichvorganges und des daraus resultierenden Bleicheffektes ein gewunschtes gestalterisches Aussehen entsteht. 
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Nach der Erfindung wird dies dadurch erreicht, daB die zu blelchenden Naturprodukte in elnem geschlossenen Reaktionsbehalter 
zunaxhst durch Vermischung von Ammoniak mit Wasserstoffperoxld im Ma sseverh a* Itn is 1 :20 bis 1 :30 in einer ersten Stuf e von 
1 5-20min, einer chemischen Reaktion ausgesetzt werden wobei das Votumenverh&ltnis von Blelchgut zu Bleichmittel im 
Bereich von 1 :2,7 bis 1 :3,0 eingestallt wird. Danach werden die Naturprodukte durch Zusatz von weiteren 25-100 Massenanteilen 
in % an Wasserstof fperoxid bezogen auf die Menge der ersten Reaktionsstufe einer weiteren chemischen Reaktion von 30-50 min 
ausgesetzt und anschlieBend tuftgetrocknet. Dadurch wird vorteithaft erreicht, daQ das Bleichmittel, Wasserstoffperoxld und 
Ammoniak, innerhalb von 15-20 Minuten in die gedffneton Zapfen eindringt und die fOr den Bleichvorgang notwendige 
Reaktionstemperatur erzeugl. Diese Reaktionstemperatur wird, vor dem SchlieBen der Zapfen, mit einem UnterschuB an 
Bleichmittel Wasserstoffperoxld und Ammoniak nach 15-20 Minutun, unter fast vollsta* ndigen Verbrauch des Blbichmittels, 
erreicht. wahrend dieser Phase wird das Verbrennen (schwarz werden) vom Bleichmittel nicht bedeckter Produkte durch 
Schaumbildung im ReaktionsgefSB verhindert. Nach dieser Zeit schlieBen sich die Zapfen und haben ca. 40-50% ihrer 
Eigenmasse an Bleichmittel aufgenommen, wodurch die Voraussetzungen fOr den gewOnschten Bleicheffekt entstehen. Durch 
den Zusatz weiterer Wasserstoffperoxydmengen nach 15-20 min wird bei erreichter Reaktionstemperatur das Verbrennen 
(schwarz werden) der Naturprodukte, besonders bei den Zapfen verhindert. 

Nach einem weiteren Merkmal der Erfindung wird beim Bleichen von Kiefernzapfen ein VolumenverhaTtnis von Bleichgut zu 
Bleichmittel von vorzugsweise 2,7: 1 eingestellt. Die auf diese Weise behandelten Zapfen weisen nach der Trocknung einen 
hellen, geffllligen Farbton auf, der f Qr die dekorative Gestaltung recht gunstig ist. Vortellhaft kann dieses Verf ahren mit elnfachen, 
durch Deckel abdichtbaren StahlbehSltern ohne Energiozufuhr realisiert werden. Der technische Aufwand fur das Bleichen ist 
somitgering. 



Ausfuhrungsbelsplele 

In der folgenden Beschreibung wird das Verf ahren an vier Beispielen nSher erlautert und beschrieben. 
Belsplel 1 

In einem Reaktionsbehalter aus Stahl mit einem Fassungsvermdgen von 1 50 Litem werden 70 1 (ca. 3000-3500 Stuck) trockene 
Kieferzapfen mittlerer GroBeeingefullt. Die Kieferzapfen werden dann mit 0,7501 einer 25%igen Ammoniakldsung und 
anschlieBend sofort mit 201 einer 30%igen Wasserstoffperoxld I6sung Qbergossen. Der Reaktionsbehalter wird danach so 
abgedeckt, daB die Reaktion drucklos abfaufen kann. 

Innerhalb von 1 5-20 min erreicht dann die Reaktion unter Schaumbildung ihren Hdhepunkt. Nach Ablauf dieser Zeit erfotgt eine 
weitere Zugabe von 51 einer 30%igen Wasserstoffperoxidldsung. Nach 40-50 min ist die Reaktion beendet. 
Das nach dem Bleichvorgang verbleibende Reaktionswasser auf dem Boden des Reaktionsbehalters wird abgegossen. 
Anschliefiend werden die gebleichten Kieferzapfen mit ca. 201 Wasser gesptilt und 1 bis 2 Tage tuftgetrocknet. In dieser Zeit tritt 
eln bedeutender Nachbleicheffekt durch das in den Zapfen enthaltende Bleichmittel ein. Nach einem weiteren Trockenvorgang 
bei 50-60°C weisen die Zapfen einen hellen schwach rotlichbraunen Farbton auf. 

Belsplel 2 

In dem bereits im Beispiel 1 beschriebenen Reaktion sbehaiter werden ca. 70 1 Buchecker n-Schale n eingef ullt. Diese Bucheckern- 
Schalen werden mit 1000ml einer 25%igen Ammoniakldsung und anschliefiend sofort mit 25 1 einer 30%igen 
Wasserstoffperoxidldsung ubergossen. Nach Ablauf von 20 min werden noch einmal 5 1 der gleichen Wasserstoffperoxidldsung 
zugesetzt. Nach 30 min ist der gewunschte Bleicheffekt erreicht. 

Die weiteren Verf ahrensschritte bis zum Trocknen sind dann wieder gleich, wie im 1 . Beispiel. Die Oucheckern-Schalen zeigen 
nach dem Trocknen eine hetle eierschalenfarbene Innenfarbung und sind gedffnet. 

Belsplel 3 

Das Bleichen von entnedetten Fichtenreisig kann ebenfalls in dem bereits beschriebenen Reaktionsbehalter vorgenommen 
werden.DieserReaktlonsbehaiterfaBtca.lOOOkleinereentnadelteFichtenreisigzweige. Diese werden mit 750 ml einer 25%igen 
Ammoniakldsung und anschlieBend sofort mit 201 einer 30%igen Wasserstoffperoxidldsung ubergossen. Nach einer 
Reaktionszeit von 20 min erfolgt die weitere Zugabe von nochmals 5 1 der gleichen Wasserstoffperoxidldsung. Nach 50 min ist der 
gewunschte Bleicheffekt erreicht. Die aus dem Reaktionsbehalter entnommenen Fichtenreisigzweige werden dann an der Luft 
1-2 Tage getrccknet. Nach dem Trocknen weisen diese einen hellen hotzfarbenen Farbton auf. 

Beispiel 4 

Das Bleichen von Larchenzapfen kann ebenfalls mittels des bereits beschriebenen Reaktionsbehalters vorgenommen werden. 
Es werden ca. 70 1 LSrchenzepfen auf gleiche Weise in dem Reaktionsbehalter durch ObergieBen mit 750 ml einer 25%tgen 
Ammoniakldsung und 201 einer 30%igen Wasserstoffperoxidldsung behandelt. Dioerste Reaktion ist innerhalb von 15 bis 20 min 
beendet. Es erfolgt eine weitere Zugabe von 5 1 einer 30%igen Wasserstoffperoxidldsung. Nach 35 min ist die zweite Reaktion 
vollzogen. Danach werden die aus dem Reaktionsbehalter entnommenen LSrchenzapfen 2 Tage an der Luft getrocknet, wonach 
diese einen eierschalenen Farbstoff aufweisen. 
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